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PatentansprQche : 

1. Prfiparate auf Basi* von Phthalocyaninpigmenten, die ins- 
besondere zur Pormulierung von LBsungsmitteldruckfarben 
geeignet sind, dadurch gekennzeichnet, daft sie 5 bis 15 
Dew. -J einea AdduktB enthalten, das durch Kondensation 
eines Mono- Oder Disulfonafiurederivates von Kupferphthalo- 
cyanin und/oder dessen Monochlorderivatea mit einer Poly 
aminoamido- Oder Polyaminoverbindung erhalten vurde, mit 
einera Arainindex von 100 bis 800 mg KOH pro g dea Amino- 
produktes . 

2. Prfiparate gemfifi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Polyaminoaraido- oder Polyaminoverbindung aliphatisch 
ist. 

3. Verfahren zur Herstellung der Prfiparate gemfifi Ansprflchen 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi man Kupferphtbalo- 
cyanin und/oder Kupfennonochlor-phthalocyanin unter Rflhren 
bei einer Temperatur von Raumtemperatur bis zu 100°C und 
einera pH-Wert von 3,5 bis 5,5 mit dera Addukt vermiacht, 
welcheB durch Kondensation eines Mono- oder Disulfonsfiure- 
derivates von Kupferphthalocyanin und/oder dessen Mono- 
chlorderivates mit einer Polyaminoamido- oder Polyamino- 
verbindung erhalten wurde, welche reaktionsffibige Amino- 
gruppen in einem solchen prozentualen Anteil enthfilt, dafi 
ein Aminindex von 100 bis 800 mg KOH pro g Aminoprodukt 
erhalten wird. 

H. Verfahren gemfifi Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die der Endbehandlung unterworfenen Phthalocyanine Kupfer- 
phthalocyanin in ot- oder fi-Porm, Kupfermonochlor-phthalo- 
cyanin oder Oemische derselben sind. 
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Verf ahr en gem£B Anapruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft 
die Menge des Adduktes zwischen Phthalocyaninmono- oder 
-disulfonfiSure und der Aroinoverbindung beztlglich des 
Phthalocyaninpigment-Endprfiparates 6 bis 12 Gew.-* be- 
trflgt. 
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Vorliegende Erfindung betrifft die in den AnsprGchen vieder- 
gegebenen Gegenstfinde* 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Phthalocyanin- 
pigmente herzustellen, welche verbesserte Eigenschaften 
hinsichtlich des Glanzes, der Durchlflssigkeit und Fliefi- 
ffihigkeit aufweisen, wenn sie in LOBungsmitteldruckfarben 
(solvent inks) verwendet werden. 

Die hochwirksamen organischen Pigmente werden oft auf An- 
wendungsgebieten benutzt, welche beaondere Eigenschaften 
hinsichtlich des Glanzes und der Transparenz des pigmentier- 
ten Pilmes erfordern; derartige Eigenschaften sind insbe- 
sondere auf dein Gebiet der Gummidruckfarben ( f lexographic 
inks) auf Basis von Nitrocellulose und synthetischen Nitro- 
verbindungen erwUnscht. Es sollte hierbei ferrier berQck- 
sichtigt werden, daB aus evidenten wirtschaftlichen Grflnden 
die Einverleibung des Pigmentes in das Vehikel in h&chst- 
mfiglicher Konzentration erfolgen soil, in Obereinstimraung 
mit den rheologischen Eigenschaften der so erhaltenen Druck- 
farbe. 

Infolgedessen sind Pigmente, welche auch bei hohen Konzentra- 
tionen den Erhalt von flieBffihigen Druckfarben ermOgllchen , 
besonders brauchbar. 

Die vorliegende Erfindung ermBglicht die Verbesaerung gerade 
dieser wichtigen Eigenschaften von Phthalocyaninpigmenten. 

Bekannt ist die Verwendung von Aminen verschiedener Arten 
in Pigmentzusammensetzungen auf Basis von Sulfonsfiurederi- 
vaten des Phthalocyanins (vgl. US-PS 2 187 8l6 sowie GB-PSn 
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1 376 2*17 und 1 170 895) ♦ Ea wurde jedoch Uberraschender- 
weise gefunden, dafi es mBglich ist, eine betrMchtliche Ver- 
besserung der Eigenschaften von Phthalocyaninpigmenten zu 
erreichen, wenn man als ZusBtze zu den Pigment zusamraen- 
setzungen Polyamide oder Polyamine, vorzugsweise aliphatische, 
verwendet. 

Die bei der vorliegenden Erfindung in Betracht gezogenen 
Pigment zusamraensetzungen bestehen im wesent lichen aus Kupfer- 
phthalocyaninen in der in <t- oder fi-Stellung aulfonierten 
Porm, oder aus Kupfermonochlor-phthalocyanin oder Gemischen 
derselben in verschiedenen VerhSltnissen. 

Die erfindungsgera&fie Pormulierung weist einen Oehalt an dew 
Addukt im Bereich von 5 bis 15, vorzugsweise 6 bis 12 % auf, 
welches durch Versalzen des Sulfonsfturederivates von Kupfer- 
phthalocyanin (oder von Kupfer-monochlor-phthalocyanin) ait 
einer Polyaminoaraido- oder Polyaminc^rerbind^m^ erhalten wurde, 
welche reaktionsfMhige Aminogruppen, /ike \°inSft&est ein 
freies, und infoigedessen versalzbares, Wasseratof fatom auf- 
weisen, enthalten. 

Das SulfonsSurederivat des Phthalocyanins kann eine Anzahl 
von Oruppen -SOjH aufweisen, welche, pro Mol Phthalocyanin, 
zwiachen 1 und 2 schwankt. Bezogen auf die Gesamtzusammen- 
eetzung betrSgt ihr Prozentsatz 3 bis 12 *. 

Die Polyaminoamido- oder Po ly amino verb indung entb&lt re- 
aktionsfMhige Polyaminogruppen in solch 9 einem Anteil, dafi 
der Aminindex zwischen 100 und 800 mg KOH pro g des Produktes 
betrfigt. 
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Beispiele far derartige Verbindungen, welche vorteilhaf ter- 
weise bei den Pigmentformulierungen der nachfolgenden Bei- 
spiele benutzt werden ktfnnen, sind folgende: 

Ein Polyaminoimidazolin mit einero Aminindex von 425 bis 450 
(Handelsprodukt "Genamid (GMI) 250" der General Mills Inc., 
USA; Vertrieb in Europa durch die Pirma Sobering S.p.A.); 

ein Polyamino^imidazolin mit einera Aminindex von 350 bis 400 
(Handelsprodukt "Genamid (GMI) 370" der General Mills Inc., 
USA); 

ein Polyaminoamid mit einem Aminindex von 580 bis 620 
(Handelsprodukt "Genamid (GMI) 2000" der General Mills Inc., 
USA); 

ein Polyamin der Pormel H 2 N(CH 2 ) 3 NHC lg H 37 

(Handelsprodukt "Duomeen T", vertrieben durch die AKZO-Chemie); 
sowie 

Wolf amid Nr. 3 und Wolf amid Nr. 4 (Handelsprodukte der Firma 
Sobering A.G. , Berlin). 



Das die SulfonsHuregruppen im gewdnschten Prozentsatz ent- 
haltende Phtbalocyaningemisch kann nach verschiedenen Ver- 
fahren hergestellt werden, und swar durch 

a) partielle Sulfonierung von Phthalocyanin unter Erhalt 
eines Produktes mit einem Gehalt an 0,03 bis 0,24 Xquiva- 
lenten -SO^H pro Mol Phthalocyanin; und 

b) Vermi8Chen der w&ssrigen Paste von Phthalocyanin^SO^H)^, 
mit der wSssrigen Paste von Phthalocyanin im gewtinschten 
Verhfiltnis. 
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Sodann wird eine wassrige saure Losung dee Polyaminderivats 
in gewunschten Verhaltnis zur wfissrigen Aufschlfimmung bei 
einem pH-Wert von 8 bis 9, welche das partiell sulfonierte 
Phthalocyanin enthfilt, zugegeben. 

Der pH-Wert wird sodann auf 3,5 bis 5,5 eingestellt, wonach 
wflhrend 30 Minuten bis 2 Stunden bei einer Temperatur von 
Raumtemperatur bis 100°C gerttbrt wird. Schliefilich wird 
filtriert, und das erhaltene Produkt wird gewaschen und 
getrocknet . 

Ein Alternatiwerfahren besteht in der getrennten HerstelXung 
des Adduktes, d.h., in der Umsetzung des Folyaainderivatee 
in der wfissrigen Dispersion von Phthalocyanin^SOjH)^, und 
in der anschliefienden Zugabe des erbaltenen Schlannna zu der 
wfissrigen Aufschlfimmung des unsulfonierten Phthalocyanins . 

Hachfolgende Beispiele dienen zur naheren Erlfiuterung der 
Erfindung. 

Beispiel 1 

In einem 3 1 Becherglas wurden 450 Teile einer wfissrigen, 
zu 13 % Kupferphthaloeyanin in fi-Form enthaltenden Paste 
in 1500 Teilen heifien Wassers dispergiert, wonach 120 Teile 
einer zu 20 % Kupferphthalocyanin-monosulfonsfiure enthalten- 
den Paste zugegeben wurden. Machdem eine homogene Aufschlfimmung 
erhalten worden war, wurde auf einen pH-Wert von etwa 9 ver- 
dOnnte HaOH,und sodann eine getrennt hergestellte Losung von 
10 Teilen eines Polyaminoamids nit einem Aminindex von 5B0 
bis 620 (Handelsprodukt OMI 2000) in 60 Teilen 20 Jiger ^ 
Esslgsfiure zugegeben. Es wurde eine Stunde bei 70 bis 80 C 
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gerfihrt, wonach filtriert, mit etwa 1 1 Nasser gewaschen 
und schlieBlich getrocknet wurde, Im Vergleich zum Kupfer- 
phthalocyanin in der A-Form ohne einen Zusatz zeigte das 
so erhaltene Pigment betrflchtlich verbesserte Fliefiffthig- 
keit, Traneparenz und einen betrfichtlich verbesserten Glanz 
bei der Verwendung fttr Ounanidruckfarben auf Basis von Nitro- 
cellulose. 

Beisplel 2 

In einem 3 1 Becherglas wurden 250 Teile einer wftssrigen, 
HQ % Kupferphthalocyan?.n in der «J-Form enthaltenden Paste 
und 250 Teile einer *K) % Kupf ermonochlor. -phthalocyanin ent- 
haltenden Paste in 1500 Teilen heifien Nassers intensiv dis- 
pergiert, wonach 80Tfeile einer wfissrigen, 20 % Kupferphthalo- 
cyanin-monosulfonsfiure enthaltenden Paste zugegeben wurden. 

Nach Erhalt einer homogenen Aufschlfimmung wurde auf einen 
pH-Wert von etwa 9 verdOnnte Natronlauge zugegeben, wonach 
eine getrennt hergestellte LGsung von 10 Teilen des in 
Beispiel 1 verwendeten Polyandnoamids in 50 Teilen 20 Siger 
Essigs&ure eingegossen wurden. Die Weiterverarbeitung er- 
folgte wie in Beispiel 1. 

Das erhaltene Produkt zeigte einen rfitlichen TOrkisfarbton, 
w&hrend in Beispiel 1 ein grOnlicher TOrkisfarbton erhalten 
worden war. Im Vergleich mit einem gleichen Phthalocyanin- 
gemisch, welches jedoch nicht den speziellen Zusatz enthielt, 
wies das so erhaltene Produkt eine verbesserte Fliefiffihig- 
keit, Transparenz und einen verbesserten Glanz bei Anwen- 
dungen ftir Oummidruckfarben auf Nitrocellulosebasis auf. 
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Beispiel 3 

In einem 3 1 Becherglaa wurden 450 Teile einer wflssrigen, 
43 % Xupferphthalocyanin in der fi-Porra enthaltenden Paste 
in 1500 Teilen heifien Wassers intensiv dispergiert* wonach 
120 Teile einer w3ssrigen, . . 20 t Xupferphthalocyanin- 
monosulfonsSure enthaltenden Paste zugegeben wurden. 

Nach Erhalt einer horaogenen Aufschlfimmung wurde eine ge- 
trennt hergest elite LOsung von 10 Teilen dee Acetats eines 
Polyamins der Pormel H 2 N(CH 2 ) jNHC^H^ (Acetat des Handels- 
produktes "Duomeen T n ) in 50 Teilen 70 Xiger Essigsfiure zu- 
gegeben. 

Es wurde 1 Stunde bei 70 bis 80°C gertihrt, wonach filtriert, 
mit etwa 1 1 Waaser gewaschen und sodann getrocknet wurde. 

Im Vergleich zu dem Xupferphthalocyanin in der fi-Form ohne 
jeden Zusatz zeigte das so erhalt ene Pigment betr&chtliche 
Verbesserungen hinsichtlich der FlieBffthigkeit* des Glanzes 
und der Transparenz bei der Anwendung fQr Oummidruckfarben 
auf Basis von Nitrocellulose. 

Beispiel 4 

In einem 3 1 Becherglas wurden 450 Teile einer wflssrigen, 
43 % Xupferphthalocyanin in der B-Fonn enthaltenden Paste 
in 1500 Teilen heifien Wassers intensiv dispergiert. 

zweiten 

In einem / 500 ml Becher wurden 50 Teile einer 20 % Kupfer- 
pht halo cyanin-mo no sulfona Mure enthaltenden Paste in 200 
Teilen heifien Wassers dispergiert, wonach der pH-Wert mit 
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verdOnnter Natronlauge auf 9 eingestellt wurde. Sodann 
wurde cine getrennt hergestellte L6sung von 2,5 Teilen 
des in Beispiel 1 verwendeten Polyarainoamids in 15 Teilen 
20 *iger EssigsSure zugegeben. Es wurde 1 Stunde gertihrt, 
wobei die Temperatur auf 80°C gehalten wurde, wonach diese 
Dispersion in das erste Becherglas geschUttet wurde. £s wurde 
etwa 30 Minuten intensiv gertihrt, wonach* filtriert, mit etwa 
1 1 Wasser gewaschen und schliefilich getrocknet wurde • Das 
erhaltene Produkt zeigte praktisch die gleichen Eigenschaften 
wie das in Beispiel 1 beschriebene. 



FOr: Aziende Colori Nazionali Affini - 
ACNA S.p.A. 
Mailand, Italien 



Dr.Hrchr.Beil 
Rechlsanwalt 
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